@ BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND 




@ Offenlegungsschrift 
® DE 42 03510 A1 



DEUTSCHES 
PATENT ANIT 



) Aktenzeichen: 
) Anmeldetag: 
j) Otfenlegungstag: 



P 4203510.4 
7. 2.92 
12. 8.93 



•£» 6175/04 

C09D 5/02 

C08G 18/65 *~ 

B 05 D 7/24 < 
// (C09D 175/04, 
171:00.167:00,177:00. © 

133:U)C09D 17/00 J£ 

7/06,7/02,7/12.5/08. » 

C08G 18/32,18/46, g 

18/50,18/60 ^ 



@Anmelder: 

Bayer AG, 5090 Leverkusen, DE 



Erfinder: 5090 Leverkusen, DE; Reiff, 

DipLMng-, 5090 Leverkusen, DE 



J)Beschichtungsmittel.einVerfahren 
Beschichtungen „. mitt6 l 

Kg. 8u P , 81) -" d -:rZr P pen aXeisenden Lack- 

Komponente b) zu ^^f'Tbis 5 : 1 besteht. em 
schen Komponente (a) von J 0*. Boscnic ntungsm.t- 

■ Verfahren zur HersteUung von^lefartige komponen ten. 

P teln durch Vermischen dor g"™™^^ zor Herstel- 

^^"^^-^^ BeSCh,CMUn " 
gen. 
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Beschreibung 



Beschreibung 

er in Wasser gelost und/oder 
dCT .Di e Sub S .i.u.,onko„»em,on C ne,u bins**** '*J, v gS£. 

Polymerisations- und/oder PolyKon Rea ktivverdunners, 

undgegebenenfalls . das Gev/ich t der KomponenW al* « ndcn Molekular- 

b) eSta der waBrigen Losung ^gg^jju von 5 bis 25 Gew.-<* 

PofyTsocyanatkomponcnte m.t e.nem NOU Wasserstof fatomen der 
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^^^^^ . 

50001 dampfdruckosmometnscn in " Fa , le von Moletuiiar B 

Ml' 

Beispiele fur y^ffSSSaa oder Quatcrmerung » derart.g 
die durch erne e.nf ache Neutra ^ 

densation von Alkoholen und Car t966 , def.mert od« D beschrie ben s.nd. 
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_ olefinisch " n gf a c tU ^/Sote6l-,Saffloral-.Ric.nen6l^ h jconjug.erung. Isomer, 

men werden. Zur Herstellung 
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Ms Alkylierungsmmel komtn i Diethylsulfat p-Tom° dung von des H \Hsl6- 

Mitverwendung gennger f M " g " leng i yk oldiacetaU D.propyleng.y vor2U gswei- 

Ate Komponeme b) geeig gebun denen lsocy anaignw „«iii«ocvanat oder von 

aromatisch ^^SS^i^^t'L^^ auf Basis von H-«-gJJSS*l«^ 

teocyanate, wie bereits ausg |sc "Uckpolyisocyanai und/ode r 4.4 -Lackpolyisocya 

Sehr gut *«'f ?^ ^TSSS un^eHs^ 

l-Isocyanato-335-tnmeuiyi aussch lieBlich auf Hexainex > Urethan-, Uretdion un „ u 



Sehr gut S"'^ ?^ ^TSSS ^- uniodeVls'ocyanu- 
1-l S ocyanato-33>mrnet n yi aussch i ie Bl,ch » u £ "fg™" „ y B iuret-. Urethan-, U«*Jf« " hre Herstellung in 
than,insbesonderesolche « nate sind die an s.ch bekannten ^ jm AnschluB an »r>r einen 5 

naten" auf Basis d««er Dusocy D,lso 7 anat ^ ftberschiissigern Ausgangsdusocyanai 

ratgruppenaufwe,sendenDe^ 

bekannter We.se. wwjj'^ befreU worden . s, " d e ^ U annten Kriierien entsprechende Verfahren 

le rUS-Patentschnften3 » " £. (6 . lsoc yanatohe x y'>" bm ^ r p ' h enden cyclischen Tr.mensate von ^ 
U sGemischenvonN,N,N i Thjg nannten Kriterien en sp^rechende y ^ d)e im *es n 
^ologen bestehen so-.e d.e den gen^ ^ ^ , jerfen ^ M«^J«Lche aus 
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Polyhydroxylverbindungen 



Polyester 1: 



Polyester 2: 



poiyesicri. 

m Molelculargewicht Mn 1700 (GewichtsverhaUn* der D.ole: 
P oly .l > 6-hexan d iol-ne OP en l ylglykolad 1 pat vom Molekula g 

3:2) 

Polyester 3: 
Potyetherl: 

Polyether2: 

^^^^^^^^ 

wicht 1210. 

Polyisocyanate 

Polyisocyanat!: ^ 



GehaltlO.2%. 

Polyisocyanat 2: 



Polyisocyanat 2: ^ 

==^5=SS=c===^= ■ — — "** . 

Man erhalt eine 5 5%, S* ^p 9 ng s/23 <> c 
und einer V.skositat von 370 mPa s/23 u 

Polyisocyanat 3: 

Polyisocyanat 4: ^ 

und halt 2,5 Stunden bei dieser I emp 
von 16,7%. 
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Polyisocyanat 5: 



KOiyisocyaiioi-" 

Beispiel 1 ^ 

Der Festkorper hat eine OH-^ani vo 

Beispiel2 ^ 
^ Zu^g^Mo^er^^ 

Stundcn bei dieser Temperatur Nunw r ^ 0 , amin un 11^ g (OJ001 MoO SJPJ m , Wasser disp erg.ert 

Der Festkorper hat eine OH-Z-ahi von 



Beispiel 3 

Zu 165.2 g (0,165 Mo.) Polyester und 197 ^ Isomerengem.sch), er^armt best immL Be. 

S tunden bei dieser Temperatur Nun*» hanolamin , ru hrt 1 M nuten dispergie rt und anschhe- 
30°C versetzt man mit 19,2 g (0,183 mwj Nach g Minuten W!r d mit 760 m! wa 

. Der Festkdrper hat erne OH-^-ani von 

Beispiel 4 

, d 139 E (0H7 Mol)N-Methyldieth^ 
Zu 204.6 g (0,117 Mol) l^i^S.SS'lJIclm. *«SE?S^dSSo^« besting Bei 
s (031 1 Mol) 4.4'-D.isocyanato-di^clonexy AcetQn 6oy g e g ^ (Q t05 y ol ) 

5 ktunden bei dieser Temperatun Nu^ w ^ und anschbeBend 

30°C versetzt man mit 12.4 g (0,1 w j Nach fi Mmuten wird mit 750 ml wass 

Der Festkorper hat eine OH-^am von 



Nian email — ■•■ « 

Der Festkorper hat eine 

Lackbeispiele 
Vergleichsbeispiel I 



Vergleichsbeispiei 1 

. . . - n p 0 i V acrylatharzes (Hydroxy!- 

S,sch,(NCO/OH.A, U .valen.verh a i.n» . BsclKn WeTO ernnimm. m.n 

"•fiKU «, M» * «— — « — * ' 
Tabellet. 

Vergleichsbeispiele 2 bis 4 ^ ^ 
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Tabe,,CU V erg«eichsbeispiele5und6 ^ 

Lackbeispieie Ibis 4 



WertefOrP 



Lackbeispieie i on ■» 
inTabelle 2 zusammengefaBt. 

Lackbeispieie 5 bis 7 

inTabelle 3 zusammengefaBt. 

Lackbeispieie 8 bis iu ^ 
Lackbeispieie 11 bis 13 

Lackbeispieie 14 und 15 ^ 

Lacks und die mechamschen una pny 



Lackbeispieie 16 und 17 ^ 
Lackbeispieie 20 und 21 

Lacks und die mechamschen und pnysi*- 

faBL Lackbeispiele22und23 2t besc hrie 
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Lackbeispiele24und25 



Lackbei S piele24und25 ,^ K i,23 

« in Verwendungsbeispiel 22 bis 23 

5 Lackbeispiele26und27 ^ 
Lackbeispiele28und29 



30 



40 



45 



50 



60 



65 



10 



DE 42 03 510 Al 



n in n ^ 



2 "1 I - ~ « 



DE 42 03 510 Al 



■O E 



2 « 



5 a a j S 2 

.. - j ^ N Ifl 

o n n f * 



m in o in o « ~ 
J n n cj n «>» n 



o o o o 



n n n * " 



65 



12 



DE 42 03 510 Al 



cr> cm re cm re 



5 a t) a J 2 
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„ « « ID 



fr, fM re N 



d cm re cm re 



h n n n « 
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Lackbeispiel 30 

sfe«l« B n ^cS^^-* ,, ^" , 
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eines handelstlblichen Eisenoxid-Pigments (®Bayf errox 1 30 BM, Hersteller: Bayer AG) dispergiert. 

In diese Formulierung wurden 86,8 g Polyisocyanat 2 im Verhaltnis NCOjOH = 1:1 eingetragen. Der 
mittels eines Dissolves homogenisierte Lack wurde auf 2 Glastrager aufgebracht und bei RT bzw. 120 C 
getrocknet. 

RT-Trocknung 120°C-Trocknung/45 Minuten 

Sandtrocknung = 4Stunden Span = 2—3 

Durchtrocknung = 16Stunden Pendelharte = lOOSekunden 
Standzeit > 2 Tage Glanz 60° = 90 

Pendelharte = 20 Sekunden 
Glanz 60° =91 

Lackbeispiel31 

In die Formulierung gemaB Lackbeispiel 30 wurden 183,6 g Polyisocyanat 2 und 51 g Wasser sowie 134 g 
Trimethylolpropan als ReaktivverdOnner eingetragen, so daB das Verhaltnis NCO : OH = 2 : 1 betrug. 

Sandtrocknung = 53 Stunden 
Durchtrocknung = 16 Stunden 
Standzeit > 2 Tage 
Pendelharte <=■ 20 Sekunden 
Glanz 60° - 89 

Patentanspruche 

1. Gegebenenfalls die Qblichen Hilfs- und Zusatzstoffe enthaltendes, waBriges Zweikomponenten-Beschich- 
tungsmittel.dessenBindemittelimwesentlichen aus einer Kombination aus 

a) einer in Wasser gelost und/oder dispergiert voriiegenden Polyolkomponente einer (mittleren) Hy- 
droxylzahl von 15 bis 200 mg KOH/g, bestehend imwesentlichen aus 

al) einer hdhermolekularen Polyolkomponente. bestehend ihrerseits im wesentlichen aus minde- 
stens einem ionisch modifizierten, wasserverdunnbaren, Hydroxylgruppen aufweisenden Polyad- 
ditions-. Polymerisations- und/oder Polykondensationsharz eines aber 500 hegenden Molekular- 
gewichtsMn und gegebenenf alls . 
a2) bis zu 10 Gew.-%. bezogen auf das Gewicht der Komponente al), eines Reaktivverdunners, 
bestehend aus mindestens einer wasserloslichen Verbindung mit einem unter 500 hegenden Mole- 
kulargewicht Mn mit mindestens einer gegenuber Isocyanatgruppen reaktionsfahigen Gruppe, 

b) einer in der waBrigen Losung und/oder Dispersion der Polyolkomponente a) emulgiert voriiegenden 
i Polyisocyanatkomponente mit einem NCO-Gehalt von 5 bis 25 Gew.-% 

in, einem Aquivalentverhaltnis von Isocyanatgruppen der Komponente b) zu aktiven Wasserstoffatomen 
der Komponente a) von 03 : 1 bis 5 : 1 entsprechenden Mengen besteht, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Komponente al) chemisch eingebaute Ammoniumgmppen aufweisende Komponenten in einer solcnen 
Menge enthMIt, daB der Gehalt der Komponente al) an chemisch eingebauten Ammoniumgruppen 
, =N< + >= in einer Menge von 8 bis 450 Milliaquivalenten pro 100 gFeststoffaufwe.st. 

2. Beschichtungsmittel gemaB Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daB die mittlere Funktionalitat der 
organischen Bestandteile der Komponenten a) und b) im Sinne der Isocyanat-Addmonsreaktion bei minde- 

3 te Beschichtungsmittel gemaB Anspruch 1 und 2. dadurch gekennzeichnet, daB die Komponente a2) aus 
, mindestens einem mehrwertigen, gegebenenfalls Ether- und/oder Estergruppen aufweisenden Alkohol des 

Molekulargewichtsbereichs 62 bis 300 besteht. 

4. Beschichtungsmittel gemaB Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet. daB die Komponente b) aus 
nichtionisch-hydrophil und/oder kationisch modifizierten Lackpolyisocyanaten einer (mittleren) NCO- 
Funktionalitat von 2^ bis 33 besteht. . 
s 5. Verfahren zur Herstellung von Beschichtungsmitteln gemaB Anspruchen 1 bis 4 durch Vermischen einer 

waBrigen Losung oder Dispersion einer Polyolkomponente a) des Hydroxylzahlbereichs 15 bis 200 mg 
KOH/g. bestehend aus . , .... . 

al) mindestens einem wasserverdunnbaren, Hydroxylgruppen aufweisenden, ionisch modifizierten 
Polyadditions-, Polymerisations- oder Polykondensationsharz eines uber 500 Hegenden Molekularge- 
> wichts Mn, sowie gegebenenfalls , 

a2) bis zu 10Gew-% bezogen auf das Gewicht von al) eines Reaktivverdunners, bestehend aus 
mindestens einer wasserloslichen Verbindung eines unter 500 liegenden Molekulargewichts Mn mit 
mindestens einer gegenuber Isocyanatgruppen reaktionsfahigen Gruppe mit 

b) einer Polyisocyanatkomponente mit einem NCO-Gehalt von 5 bis 25 Gew.-% unter Bildung einer 
; Emulsion des Polyisocyanats in der in Wasser gelost oder dispergiert voriiegenden Polyolkomponente 

a), 

wobei die Mengenverhaltnisse der Einzelkomponenten einem Aquivalentverhaltnis von Isocyanatgruppen 
zu gegenuber Isocyanatgruppen reaktionsfahigen Gruppen der organischen Komponenten a) von 05 : 1 bis 
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5-., M^cta. ond wobri "*v«™<^« ^J^S'S^lrSSS^ 

IMSffittS^SS^ 4 - H " s,elUme von u ° d,oder 

warmetrocknenden Beschichtungen. 
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